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Spczifiluitioii 



1. Bezeichnung der Erfindung: 
Chlorhaitige Harzkomponente 



CO 



2. Patentnnaprache 

Chloiiialtige Harzkomponente. dadurch gekennzeichnct, dafl 100 Gcwichtstcilcn eincs 
chlorhaltigen Haizes 0,001-5 Gewichtsteile PcrchloiBt eincs Ethanolamins zugesctzt werden. 



3. Nahcre Beachreibung der Erfindung 
Industrieller Nutzungsbereich: 

Die vorliegendc Erfindung bczichr sich auf eine chlorhaitige Harzkomponente mit 
herausragenden ftrbungsverhindcmden Eigenschaften. 

Bisherige Tecbnik und Probleme: 

Bei chlorhaltigen Harzcn, wie z.B. Polyvinylchlorid. Polyvinylidcnchlorid, chloriertes 
Polyethylen odcr Kopolymere von Vinylchlorid und Vinylidcnchlorid, treten durch die 
Verarbeitungswarmc betrachtliche Farbungen und Zcrsctzungen auf. Urn diese za veimcidcn. 
werden Subilisatoren zugesetzt. Dabei hat man mit Stabilisatoren untcr Vcrwendimg von Cd- 
und Pb-Vcrbindungen im Hinblick auf die Verhinderung von FSrbungen befiaedigende 
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Ergebniss crzielt. abcr wcgcn der Toxizitiit von Cd und Pb ist ihrc Nutzung in den Ictztcn 
Jahren allmfthlich eingeschrSnkt worden. . r . . 

Aus dicscm Gnmd bat man die Entwicklung von Stabilisatoren vorangetrieben, die 
Vcrbindungcn dcr gering toxischen Mctallc Ca, Ba, Mg und Zn ycrwenden. Die niedrige 
Toxizxm ist zwar cine Stlrkc dicscr Ca-, Ba-, Mg- und Zn-Verbindungen, ihrc Eigcnschaftcn 
bczQglich dcr Vcrhindcrung von Firbungcn sind jedoch unzurcichcnd Dcshalb muB cine 
Vcrbcsscning dieser Eigenschaftcn crfoigen, indem organischc Phosphoiverbindungen, 
Epoxyverbindungcn und andcrc Antiftrbungsmittcl. wic sie in den Ofifenlegungsschriiten Sho 
- 53-18655. Sho 55-9625 und Sho 55-71744 dargclcgt sind, xnitcinander kombinicrt wcrdcn. 
Dcnnoch sind die farbungsvcrhindcmden Eigenschaftcn. ctwa unter barren 
Verarbeitungsbcdingungcn, unvoUkommcn. 

Wcgc zur Losung dcr Problcme: 

Die Erfindcr haben im Ergebnis vielfSltiger Untcrsuchungcn hcrausgcfundcn, dafl sich die 
Eigenschaftcn bczuglicb dcr Vcrhindcrung von Farbungcn dadurch betrfichtlich verbessem, 
dafl cincm chloAaltigcn Harz rusammen mit bislang als Stabilisatoren verwendcten 
Verbindungen das Perchlorat cines Ethanolamins zugesetzt wird. Das hciBt, bci dcr 
vorlicgendcn Erfindting handclt cs sich um einc chlorhaltigc Haizkomponcntc, dadurch 
gekcnnzcicKnct; dafl 100 Gewichtsteilen cines chlorhaltigen Harzes 0,001-5 Gcv^achlsteile 
Perchlorat cines Ethanolamins zugesetzt werdcn. . . 

ReguUening des Perchlorats: - 

Die bei dcr vorlicgendcn Erfindung vcrwcndeten Perchloratc von Ethanolamincn kSnncn 
mittels Neutralisation dcs Ethanolamins in eincr PerchlorsturelOsung gewonnen werden. 
Geeignct sind Mono-, Di- oder Tricthanolamin, besondcrs hcratisragcnde 
firbungsverhindemdc Eigenschaftcn weisen jedoch Perchloratc dcs Tricthanolamins auf 
Die Perchloratc von Ethanolamincn nach dieser Eifindting umfassen bastschc und auch saure 
Salze. Wird beispiclsweisc 1 Mol Tricthanolamin in 1 Mol Pcrchlorsfture neutralisieri, crhSlt 
man cin neutralcs Salz. 1 Mol Tricthanolamin in 0,6 Mol Pcrchlorsaurc ergibt cin basisches 
Salz, und 1 Mol Tricthanolamin in 1,2 Mol Pcrchlorsflure ein saures Salz. Setzt man sie 
jeweils einem chlorhaltigen Harz zu, zcigcn sie alle herausragcndc farbimgsvcrliindcmdc^ 
Eigenschaftcn. - 

Die Perchloratc von Ethanolamincn nach dicscr Erfindung werden dcm chlorhaltigen Harz im 
Losungszustand zugesetzt Ethanolamine sind nSmlich wasscrlttslich, und Perchlorsfiure wird 
nur als 60%igc, 40%ige o.a. Lfisung angebotcn. Ist der Gehalt dcs Perchlorats dcs 
Ethanolamins in der Losung bekannt, so kann die dcm chlorhaltigen Harz zugesctzte 
Pcrchlorat-Mcngc durch Umrcchnung auf 100% ermittclt werden Auch bei einer Zugabe zum 
chlorhaltigen Harz im Losungszustand ist der Verbesserungseffekt crhcblich, wenn einc 
hinrcichende Dispersion und Durchmischung crfolgt. 

Vem^endbare chlorhaltigc Harze: 

Zu den in der vorlicgendcn Erfindung genannten chlorhaltigen Harzen gehCJren u.a, durch 
Polymerisation von Vinylchlorid, Vinylidenchlorid usw. gewonnene Einzcl- und Kopol>TOere 
sowie Kopolymcre mit deren Verbindungen, wic z.B. Ethyl en vinylchlorid, und wcitcrhin 
Harzc, die durch Chlorierung von Polyethylcn, Polypropylen und andcren Polyolefinhaizen 
gewonnen wurden, beispiclsweisc chloricrtcs Polyethylcn uiui chloriertes Polypropylen. 
Auflerdem kann die vorlicgcndc Erfindung auch bci Polymermischungen von chlorhaltigen 
und cUorfrcien Harzen, wic z.B. ABS (AcrylonitriUButadien^ryrohHarz) , MBS 
(Methacrylonitril-Butadien^tyrol.Harz), EVA (Ethylen^VinyUAcetauHarz), Butadien-Harz 
usw., angewandt werden. 
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Erfindung wcrden 100 Gewichtsteilen dicser -chlorhaltigen Harzc 
jeweils 0.001-5 GewichtsteUe Perchlorat eines Ethanolamins zugcsctzt. 

AnwcDduogsbereich der V rliegenden Erfindung: 

Die gkichzcitigc Vcnvendung dcr hier bcschriebcnen Komponcnte imd bekannter 
Substanzen. <Je als herkemmliche StabiUsatoren genutzt wcrden, mindert die Wirkung der 
vorbegenden Erfindung in kciner Wcise. Zu diesen gSngigcn StabUisatoren gehOren u a Salze 
mctallorgamscher Siuren, organische Phosphitverbindungen, organische Zinnverbindungcn 
Anooxydauonsmittel. Ultraviolenabsorptionsmittel. Meialloxydc. Mctallhydroxvde Polyole' 
stickstoffhalt,gc Nichtaetallverbindungen und Epoxyverbindungen. Aufierdera spricht nicht.' 
dagcgen, dem Gemisch bei Bedarf Piastiziennittel, Pigmente. FuJImittel. Schaummittel. Mittel 
gegen elektnsche Aufladung, Anotnlbungsmittel [unleserlichj, ^U^el gegen "Plate-out" 
Obernschenbehandlungsmittel, Gerilststoffe. Flammhemmer u.a. beizugeben. 

AusfQhniogsbeispiele: 

Durch die weiter unten genannten AusfUhnongsbcispicle erfolgt eine konkrcte Erlautening 
Folgende Tesmiethode wurde bcnutzt: Die jeweilige Zusammcnsctzung der Konglomcratc 
wurde gcnlcs^n. Sic wurdcn in einen Henschel-Mischcr liiit Dampfinantel eingefthrt. und 
w^nd der ErwSmiung mittels Dampf crfolglc eMe etwa SmlnQtige Durchmischung bei 
hoher Lmdrchuagszahl (3000 U/min). Als die Temperatur der Mischung 1 10»C crrcicht hatte 
wurde der Inhalt entnommen und auf Normaltemperatur abgekilhlt. Die Konzentration des 
Salzes dcr vorliegenden Erfindung ist je nach der auf I Mol Ethanolamin abgestimmten 
Molzahl der PerchlorsSureiflsung unterschiedlich. liegt abcr bei den gcgebencn 
Ai^fthningsbeispielen im Bereich von etwa 70%-50%. Das mit dem Salz der vorUcgendcn 
Erfindung verbundene Wasscr kann durch das Hochgeschwindigkeitsrthren wShiend der 
w^d^^"°*' erwahnt. gleichmaflig auf das chlorhaltige Hm verteilt (und beseitigt) 

Dann wurdcn 100 g der gleichmaBig dispergierten Mischung unter Vcnvendung einer 
Mischtronuncl bei 175°C 5 Minuten lang durchgeknetct und Testlagcn von 0,3 mm Dickfe 
hergestcUt Diese Ugen wurdcn auf eine GrOBe von 5 cm x 5 cm rugeschnitten 
abwemandergeiegt und mit Hilfe einer WSrmepresse bei 180»C 5 Mihiitcn. 10 Minuten Onil 
1 5 Mmutcn wanncgeprtflt. Dann wurden die Antifarbungseigenschaften verglichen. 

Geschfltzte Zahlenwerte: 

1-2 schwarz-dunkelbraun 

3-4 rotbraim 

5-6 gelb 

7-8 schwachgelb 

9-10 farblos 



Ausfuhrungsbeispiel 1: 
Zusanimenstellung: Vinylchloridharz 

DO? (Dioctylphthalat) 
r , . r Bariumstearat 

\ ; . " - • ( vorliegenden Erfindung (Tab. 



1 00 Gewichtsteile 
40 Gewichtsteile 
1 Gewichtsteil 
1) 0,1 Gewichtsteile (aJs La- 
sting angewendet, aber 
zugesctztc Mcnge um- 
gerechnet auf 100% 
ohn Wasser) 
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TabeUe 2 





Test 


Perchlorat dcs Ethanolamins 


AntifMrbungseigenschaften 




Nr. 


Art des 
Ethanolamins 


M Izahl des 
Ethanolamins 


Molzahl dcr 
Perchlosaure 


5Min. 


lOMin. 


ISMin. 


V 
0 

rl 

iC 

3 

e 

n 

d 

c 

E 

rf 

in 

d 

u 

n 

ft 


11 
12 
13 
14 


Tri- 

LJl" 

Mono- 


1 
1 

I 


1 
1 

I 

1 


10 

10 
9 

10 


9 
9 
8 
9 


7 - 

7 

6 

7 7 


V 

e 

r 

g 
1 
e 
i 


15 
16 
17 
18 
19 
20 


Keine 
Diphcnyldccylphosphit 
1,4-Butandiol B-Aminocrotonat 
Tiis(2-Hydjoxycthyl)Isocyanurat 
Dibenzoylmethan 
Bariumperchlorat 


5 
7 
7 
8 
8 
7 


3 
6 
3 
7 
7 
5 


1 
3 
2 
6 
6 
3 


c 
h 





















Effekt der Erfindung: 

Aus den Ergebnissen von Ausfilhrungsbeispiel 1 ist ersichtlich, dafl das Salz der vorlicgenden 
Erfmdung durch das HochgeschwindigkeitsrOhren wfihrend der Ersv&rmung, wenn es dem 
chlorhaltigen Harz zugemischt wiid, auch im LOsungszustand genauso wie ein herkOmmlichcr 
Zusatzstoff verwendet warden kann und seine Wirkung entfaltet. £s zeigt sich weiterhin, dafi 
das Ethanolamxnsalz gegentlber dem Vergleichstest in alien seinen Formen» d.h. Mono-, Di- 
und Tri-Form, bessere AntifSxbungseigenschaftcn aufweist. und die Wirkung bcsonders bei 
Triethanolamin crhcblich ist. 

In Ausfuhrungsbeispiel 2 zeigt sich, daB das Salz der vorliegenden Erfindting gegenuber den 
bekannten Antifilrbimgsmitteln der Vergleichstests eine bessere Wirkung aufweist. Folglich 
k5nnen chlorhaltige Harze mit hohem Warenwert zur VerfUgung gestellt werden, und einer 
der bedcutenden Effckte besteht z.B. darin, dafl die Venninderung der eingcsetzten Mengen 
an anderen, teuren Stabilisatoren zu einer Reduzieiung der Kosten filhit. 



Anmelder: Nissan Fcrro Organic Chemical Co., Ltd. 
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